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Die Erfindung betrifft einen Magnetscheider , 
der sich insbesoiidere fur die Aufbereitung 
feinst gemahlener eisenanner Erze eignet. Es 
sind schon viele Magnetscheider fur die Auf- 

5 bereitung von Eisenerzen bekanntgeworden, 
auch sindBandscheider initnachuntengekehrten 
Polen nicht mehr neu. Fiir die Aufbereitung 
sehr lein gemahlener Eisenerze konnten die 
bisher bekanntgewordenen Vorrichtungen wirt- 

10 schaftlich nicht angewendet werden, da bei 
diesen nicht dem Umstand Rechnung getragen 
wird, das Erz auch wahrend seines Durch- 
ganges durch den Scheider wetter von den 
Verunreinigungen griindlichst befreien zu kon- 

15 nen. Die Hauptschwierigkeit zu einer hocli- 
gradigen Anreicherung feinst gemahlener Eisen- 
erze mit den bisherigen Scheidern liegt m der 
sogenannten Erzflocken- und Erznadelbildung. 
Versuche, bei feineren KorngroBen ein hohes 

20 Konzentrat bei entsprechenden Durchsatz- 
mengen zu erhalten, scheitern daran, dafl das 
fein zerkleinerte und stark magnetische Erz 
schon lange vor dem Eintritt in das magnetische 
Arbeitsfeld des Scheiders durch die magnetischen 

25 Rraftlinien ungiinstig beeinfluBt -wird. Die 
kleineren Erzkorner ballen sich dadurch in 
Form einer Nadel zusammen. Die Nadeln 
selbst bilden Flocken, die sich bei starken 
Feldern zu ganzen Erzklumpen zusammen- 
30 schlieBen. Je kleiner daher das Korn 1st, urn 
so mehr mufi man die Erzklumpen, die die 
Erzkorner nach Verlassen der Aufgabevomch- 
tung bilden, beim Durchgang durch den 
Scheider aufbrechen. 
35 Der vorliegende Scheider ermoglicht es, selbst 
allerfeinste Korngemische stark anzureichern. 



Dies wird nun in besonderem MaBe durch eine 
zweckmaBige und sinnvoUe Verwendung des 
Wechselstromes in Verbindung mit Gleich- 
strom zur Erzeugung des magnetischen Kraft- 40 
linienfeldes erreicht. 

Ein magnetisches Gleichstromfeld ubt eine 
gleichmafiige starke Anziehung auf das Eisen- 
erz aus. Das Wechselstromfeld dagegen lockert 
das Erz durch die standigen Wechsel in semer 45 
Starke auf. Nimmt man die beiden Strom- 
art en zusammen, so kann man die Anziehung s- 
kraft der einen vermehren und die Schiittel- 
wirkung der anderen erh5hen. Sehr wichtig 
aber ist die richtige Verbindungsform der 5° 
beiden Stromarten, da nach Versuchen nur 
wenige Verbindungen wirklich vorteilhaft ar- 
beiten. Zu diesem Zwecke ist gemaB der Er- 
findung ein Magnetscheider vorgesehen, bei 
dem sich ein Fordermittel iiber zwei Trommeln 55 
bewegt. Ein weiteres Merkmal der Erfindung 
ist, daB dieser Scheider die Aufbereitung m 
zwei Stufen vornimmt, wobei das magnetische 
Kraftfeld der ersten Stufe durch Gleichstrom, 
das der zweiten durch Gleichstrom und Wechsel- 60 
strom erzeugt wird. 

Wie schon oben gesagt wurde, beruht eine 
erfolgreiche Aufbereitung fein gemahlener Eisen- 
erze auf der Aufbrechung nicht nur der schon 
bekannten Erzflocken, sondern besonders der 
Erznadeln. Dies wird nun dadurch erreicht, 
daB an dem Pole eines C-formigen Gleichstrom- 
magneten ein Wechselstrommagnet angebracht 
wird wodurch das an dem Forderbande unter- 
halb' des Wechselstrommagneten hangende 70 
Eisenerz -sehr intensiv geschuttelt wird und 
dabei seine tauben Bestandteile verliert. 
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Durch diese Anordhung allein kann aber 
ein Erz nicht erfolgreich aufbereitet werden, 
da infolge der standig pulsierenden anziehenden 
Krafte des Wechselstromes das Erz sich in 
5 einer so losen Form an dem Magneten befindet„ 
dafi das Spiilwasser einen groBen Teil des an- 
gereicherten Eisenerzes in die Berge bringen 
wiirde, wenn nicht dieser Gleichstrom- Wechsel- 
strom-Stufe eine reine Gleichstromstufe vor- 
10 geschaltet ware, die nun ununterbrochen das 
etwa von dem Wasser rnitgespulte Eisenerz 
dem Gldchstrom-Wechselstrom-Magnetenwieder 
zufiihrt. Dazu wird das Eisenerz selbst auch 
noch in dieser ersten Strife durch die auf- 
15 tretenden Schleuderkrafte aufbereitet, da die- 
selbe als Zylinder ausgebildet ist. 

Weitere Merkmale der Erfindung sind aus 
der folgenden Beschreibung zu ersehen, in der 
an Hand der beiliegenden Zeichnung ein Aus- 
20 fuhrungsbeispiel erlautert ist. 
In dieser bedeutet: 

Fig. x einen Langsschnitt durch den Magnet- 
scheider gemafi Linie A- A in Fig. 2, 

Fig. 2 einen Querschnitt gemafi der Linie B-B 
25 in Fig. 1, 

Fig. 3 einen Querschnitt gemafi der Linie C-C 
in Fig. 1. 

Der Magnetscheider besteht zunachst aus. 
den zwei Trommeln 1 und 2. Auf der Welle 
30 der Trommel 2 kann der Antrieb vorgeseben 
werden, cntweder durch direkten AnschluD 
an einen Elektrornotor oder unter Vermittlung 
von Zahnradern, Vorgelegen, Riemengetriebe 
o. dgl. 

35 Die Trommel 1 besteht zunachst aus dem 
als Rotationskorper ausgebildeten Eisenkern3, 
der einzelne Scheiben4 aufweist, und bei dem 
die Wicklung moglichst zentral angeordnet ist. 
Die Wicklungen werden mit Gleichstrom Tiber 

40 die Stromzufuhrung 5 erregt. Die durch die 
Scheiben entstehenden Nuten werden durch 
die Wicklungen ganz ausgefullt, um den Streu- 
nuB praktisch zu beseitigen. Die Bewegungs- 
richtung des um die bei den Trommeln herum- 

45 liegenden Fdrderbandes 6 ist so gerichtet, dafi 
das unterhalb des Forderbandes haftende Eisen- 
erz von der Magnettrommel zur- Antriebs- 
trommel hinbefordert wird. 

Zwischen den beiden Trommeln und zwischen 

50 dem Forderbande befindet sich der eine Pol 
eines C-formigen Gleichstrommagneten 7, dessen 
anderer Pol 8 unterhalb des Forderbandes 
endet. An dem Pole 7 ist nun ein zweiter 
Magnet 9 befestigt. Dieser Magnet besteht aus 

55 fingerformig angeordneten lamenierten Blech- 
platten 10 (Fig. 3). Je zwei Nuten dieses Ma- 
gneten sind mit einer durchgehenden Spule ir 
vollig ausgefullt, die mit Wechselstrom erregt 



werden. Die Wirkung dieses Icombinicrten 
Gleichstrom- Wechselstrom-Magneten besteht in 60 
einer intensiven Schuttelung des am Magneten 
hangenden Eisenerzes, die aber nur dann 
wirklich erfolgreich ist, wenn die beiden Ma- 
gneten, wie aus Fig. 3 ersichtlich, ist eingebaut 
sind. 65 

Zwischen den beiden Polen des C-formigen 
Gleichstromm agneten und unterhalb des Forder- 
bandes befindet sich der Wasciitrog 12, der auf 
der Seite der Roherzaufgabe 13 zwei Ofmungen 
besitzt, wovon die obere Offrmng 14 fur den 70 
Abflufi der Berge und die untere Offnung 15 
fur den Abflufi der spezinsch. schweren Berge 
oder des Zwischengutes vorgeseben ist. Auf 
der Seite der Eisenerzentnahrne ist ein besonde- 
rer Trog 16 fur eine nachtraghche nafi-mecha- 75 
nische Aufbereitung angefiigt. Es kann nam- 
lich trotz intensivster Schuttelung des Erzes 
bei groBen Durchsatzmengen nicht verhindert 
werden, dafi einige der Erznadeln einen Teil 
der sehr f einen tauben Korner behalten. Dieser 80 
Rest an. Verunreinigungen wird beseitigt unter 
Ausnutzung des verschiedenen spezifischen Ge- 
wichtes, welches z. B. fur reines Eisenerz 4,5 
und fur Quarz 2,8 ist. 

Neben dem Eisenerzaustritt 17 ist der Wasch- 85 
wasserzutritt 18 vorgesehen, wo durch das 
Wasser in einem gleichmafiigen Strom alle 
frei gewordenen tauben Korner mit sich fort- 
schwemmt. Der Waschtrog ist wahrend des 
Betriebes bis zum tTberlauf "vollkommen mit 90 
Wasser angefullt, die Magnete sind daher gegen 
dieFeuchtigkeitdurdiUmschaluTigen zu sichern. 

Patent a rrspRtr che; 

1. Magnetscheider, insbesondere fiir sehr 95 
fein gemahiene Eisenerze, gekennzeichnet 
durch die Verwendung eines zwischen zwei 
Trommeln liegenden, mit den Polflachen 
nach unten gekehrten Gleichstrom- Wechsel- 
strom-Magneten, wobei die vordere untere 100 
Trommel als Trommelmagnetscheider aus- 
gebildet ist, und durch ein Forderband 
um die beiden Trommeln, das sich in einem 
mit Wasser gefullten Waschtrog befindet. 

2. Magnetscheider nach Anspruch i, da- 105 
durch gekennzeichnet, daB der Trommel- 
magnet sich aus einzelnen Scheiben zu- 
sanrmensetzt, wobei die Windungen der 
Wicklungen bis unmittelbar an die AuBen- 
seite der Pole gefuhrt sind. no 

3. Magnetscheider nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der kombinierte 
Gleichstrom- Wechselstrom-Magnet aus einem 
C-formigen Gleichstrommagneten besteht, 

an dessen oberem Ende sich ein mehrpoliger 115 
Wechselstrommagnet befindet. 
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